(19) 



J 



Europaisch s Patentamt 
European Pat nt Office 
Offi e urope n des br v ts 



01) 



EP 0 898 958 A1 



(12) 



DEMANDE DE BREVET EUROPEEN 



(43) 


Date de publication: 


(51) mtci A A61K7/48 




03.03.1999 Bulletin 1999/09 




(21) 


Numero de depot: 98401642.8 




(22) 


Date de depot: 01.07.1998 




(84) 


Etats contractants designes: 


(72) Inventeur: Ramin, Roland 




AT BE CH CY DE DK ES Fl FR GB GR IE IT LI LU 


75014 Paris (FR) 




MC NL PT SE 






Etats d'extension designes: 


(74) Mandataire: Lhoste, Catherine 




AL LT LV MK RO SI 


L'OREAL, 






D.P.I., 


(30) 


Priority 28.08.1997 FR 9710759 


90 rue du General Roguet 




92583 Clichy Cedex(FR) 


(71) 


Demandeur: L'OREAL 






75008 Paris (FR) 





(54) Composition filmogene epaissie 

(57) L'invention se rapporte a une composition fil- 
mogene epaissie comprenant un polymere filmogene et 
comme epaississant un alkylether de polysaccharide 
forme de motifs comportant au moins deux cycles osi- 
diques diffdrentS; chaque motif comportant au moins un . 
groupe hydroxyle substitue par une chaTne alkyle hydro- 
carbonee satur6e. 



L'alkylether de polysaccharide a de preference un 
poids moleculaire supeYieura 200 000 et est notamment 
un alkylether de gomme de guar ayant un degre de 
substitution d'environ 2 a 3, en part icu tier 2,5. 
_ La composition^ obtenue peut e_tre notamment utili- 
s6e dans les domaines cosm^tique des matieres kera- 
tiniques et est destinee plus specialement au traitement 
et au soin des ongles. 
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D cription 

[0001] L'invention a pour objet une composition filmogene comprenant un polym^re filmogene et un nouvel epats- 
sissant utilisable dans I domaine cosmetique. L'invention se rapporte aussi a un utilisation de cette composition pour 
5 le traitement et I soin des matieres keratiniques telles que la peau, les ongles, les cils, les sourcils, I s cheveux ou 
des muqueuses telles que les levres et i'interi ur des paupieres. Elle est destinee plus specialement au traitement et 
au soin des ongles. 

[0002] De facon plus precise, l'invention se rapporte a une composition contenant des polymeres filmogenes, capable 
de former sur un support (ongle, oil, cheveu) un film homogene et continu. 
w [0003] Dans les compositions filmogenes comme les vernis a ongles, il est courant d'epaissir la phase organique 
par des agents epaississants. Les compositions epaissies permettent de factliter la prise du produit hors de son con- 
ditionnement sans perte significative, de repartir le produit de facon reguliere sur la zone a traiter ou bien encore de 
pouvoir utiliser le produit dans des quantites suffisantes pour obtenir I'effet cosmetique recherche. De plus, pour des 
compositions comprenant une quantite de pigments comme les vernis a ongles, I'agent epaississant permet d'empe- 
*5 cher la sedimentation des pigments tors du stockage. 

[0004] Pour epaissir les compositions, il est connu d'utiliser des argiles telles que les montmorriilonites organomo- 
difiees comme decrit dans la demande GB-A-2021411. Mais la preparation de telles compositions necessite de bien 
disperser I'argile dans la composition . Ainsi, la dispersion doit necessairement s'effectuer a I'aide d'un homogeneisateur 
haute pression Gaulin ce qui conduit a une etape contraignante, longue et couteuse dans la fabrication des composi- 
te tions. II est done souhaitable de disposer d'un epaississant qui soit facile a mettre en oeuvre. En outre, les argiles 
comme les montmorillonites organomodifiees modifient les proprietes du film obtenu apres I'application de la compo- 
sition. En effet, on constate que le film est moins resistant aux chocs et s'ecaille plus facilement. 
[0005] Les silices hydrophiles et hydrophobes sont egalement connues comme agents epaississants dans les vernis 
a ongles, notamment dans la demande FR-A-1 453089. Si les silices ne nuisent pas aux proprietes du film obtenu 
2S apres application de la composition, elles sont toutefois difficiles a mettre en oeuvre, necessitant aussi une etape de 
mise en dispersion. De plus, les silices ont tendance a matifier la composition filmogene et le film obtenu, conduisant 
a la formation de films mats ou satines. Leur emploi n'est done pas preconis6 pour la preparation de compositions 
filmogenes transparentes et pour I'obtention de film brillant. 

[0006] Le but de la presente invention est de proposer une composition filmogene transparente epaissie, bien adap- 
30 tee au soin des ongles, presentant de bonnes proprietes cosmetique et ne presentant pas les inconvenients mentionnes 

- ci-dessus. ______ _ __ _. ___ ___ __ 

[0007] La Demanderesse a decouvert qu'une telle composition pouvait etre obtenue en utilisant un epaississant 
particulier. 

[0008] La presente invention a done pour objet une composition comprenant un polymere filmogene et une phase 
3S organique, caracteris^e par le fait qu'elle comprend un alkylether de polysaccharide forme de motifs comportant au 
moins deux cycles osidiques differents, chaque motif comportant au moins un groupe hydroxyle substitue par une 
chaine alkyle hydrocarbonee satur6e, la phase organique comprenant au moins un milieu solvant de I'alkylether de 
polysaccharide. 

[0009] Grace a I'alkylether de polysaccharide, la composition selon l'invention est transparente et presente une vis- 
40 cosite satisfaisante permettant un bon etalement de la composition. Cet epaississant convient parfaitement a la pre- 
paration de compositions pigmentees stables dans le temps, comme les vernis a ongles. 

[0010] Dans I'epaississant de l'invention, on entend par « chatne alkyle hydrocarbonee » une chaine lineaire ou 
ramifiee, comportant de 1 a 24, de preference de 1 a 10, mieux de 1 a 6 et plus specialement de 1 & 3 atomes de 
carbone. En particulier, la chaine alkyle est choisie parmi les chaines saturees et notamment methyle, ethyle, ethenyle, 
45 n-propyle, propenyle, isopropyle, n-butyle, isobutyle, tertiobutyle, n-pentyle. Ces alkyl6thers peuvent etre fabriques 
comme decrits dans les documents EP-A-281 360, EP-A-708 114, EP-A-281360. 

[0011] Selon un mode de realisation pref6re de l'invention, I'alkylether de polysaccharide a un poids moleculaire 
moyen en poids superieur & 100 000, et de preference superieur & 200 000. Ce poids moleculaire peut aller jusqu'a 1 
million. Cet alkylether peut comporter de un & six et mieux de deux k quatre groupes hydroxyle par motif, substitues 
so par une chatne alkyle hydrocarbonee saturee ou non. 

[0012] Les cycles osidiques sont notamment choisis parmi le mannose, le galactose, le glucose, le furanose, le 
rhamnose, I'arabinose. 

[0013] Selon un mode prefere de realisation de l'invention, I'alkylether de polysaccharide est un alkylether d'une 
gomme et plus particuli&rement d'une gomme globalement non iontque, e'est -£_-dire comportant peu ou pas de groupe 
55 ionique. Comme gommes appropri6es, on peut citer par exemple la gomme de guar dont le motif comprend un galac- 
tose et un mannose, la gomme de caroube dont le motif comprend un galactose et un mannose, la gomme de karaya 
qui est un melange complexe de rhamnose, galactose et acide galacturonique, la gomme adragante qui est un melange 
complexe d'arabinose, galactose et acide galacturonique. 
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[0014] Selon un mode de realisation prefere de I'invention, I'alkylether de polysaccharide est un derive d gomme 
de guar Ainsi, avantageusement I'alkyeth r est un galactomannane alkyie d chalne alkyl n C A a C 6 et mieux en 
C 1 a C 3 et plus particulierement le guar ethyie ayant un degre d substitution de 2 a 3 et notamment d'environ 2,5 a 
2,8, tel que decrit dans les documents RD 95378007 (octobre 1995) et EP-A-708114. Cette gomme est en particulier 

5 celle vendue par la societe Aqualon sous les noms N-HANCE-AG 200® et N-H ANCE AG 50(B). 

[0015] La concentration en alkylether depend de la forme galenique, de la consistance rech rchees pour la compo- 
sition ainsi que de la quantite de phase organique a epaissir. En particulier le rapport en poids de la quantity de phas 
grasse liquide sur la quantite d'epaississant est choisi par exemple dans la gamme allant de 5 a 500. La composition 
selon I'invention peut contenir par exemple une quantite d'alkylether de polysaccharide allant de 0,2 a 20 % du poids 

10 total de la composition, et de preference de 1 ,5 a 8 %. 

[0016] Selon I'invention, fe milieu solvant de I'alkylether de polysaccharide present dans la composition peut etre un 
solvant organique ou une huile. En d'autres termes, I'alkylether de polysaccharide est un epaississant des solvants 
organiques et des huiles. Par huiles, on entend toute matiere grasse liquide a temperature ambiante. 
[0017] Le solvant organique peut etre, par exemple, choisi parmi : 

15 

| es cetones liquides a temperature ambiante tels que methyiethylcetone, methylisobutylcetone t diisobutylcetone, 
I'isophorone, la cyclohexanone, I'acetone ; 

les alcools liquides a temperature ambiante tels que I'ethanol, I'isopropanol, lediacetonealcool, le2-butoxyethanol, 
le cydohexanol ; 

20 - les glycols liquides a temperature ambiante tels que l'6thylene glycol, le propylene glycol, le pentylene glycol ; 

les ethers de propylene glycol liquides a temperature ambiante tels que le monomethyiether de propylene glycol, 

I'acetate de monomethyl ether de propylene glycol, le mono n-butyl ether de dipropylene glycol ; 

les esters a chaTne courte (ayant de 3 a 8 atomes de carbone au total) tels que I'acetate d'ethyle, I'acetate de 

methyle, I'acetate de propyle, I'acetate de n-butyle, I'acetate d'isopentyle ; 
25 - les Others liquides a temperature ambiante tels que le diethyiether, le dimethylether ou le dichlorodiethylether ; 

les alcanes liquides a temperature ambiante tels que le decane, I'heptane, le dod6cane, te cyclohexane 

les composes cycliques aromatiques liquides a temperature ambiante tels que le toluene et le xylene ; 

les aldehydes liquides a temperature ambiante tels que le benzaldehyde, I'acetaldehyde ; 

30 [0018] Ces solvants conviennent plus particulierement pour le maquillage et le soin des ongles : la composition 
- — constitue-alors-un vernis a ongles ou un produit de soindes ongles. _ _ 

[0019] Parmi les huiles utilisables comme milieu solvant de I'alkylether de polysaccharide selon I'invention, on peut 

citer par exemple : 

35 - les huiles d'origine veg6tale comme les triglycerides liquides, par exemple les huiles de tournesol, de maTs, de 
soja, de jojoba, de courge, de pepins de raisin, de sesame, de noisette, d'abricot, de macadamia, de ricin, les 
triglycerides des acides caprylique/caprique comme ceux vendus par la societe STEARINERIES DUBOIS ou ceux 
vendus sous les denominations MIGLYOL 810, 812 et 818 par la societe DYNAMIT NOBEL 
les huiles d'origine animale telle que la lanoline, 

40 - les huiles d'origine minerale, 

les huiles de synthase comme les alcools gras tels que octyl-2-dod6canol; les esters et en particulier les esters 
d'acides gras, et notamment les esters ayant un nombre total d'atomes de carbone choisi entre 12 et 80 et mieux 
entre 16 et 50; les silicones ph6nyiees, et notamment les phenyl trimethicones, les diphenyl dimethicones, les 
polymethylphenyl siloxanes. 

45 

[0020] L'homme du metier sait, par ses connaissances, determiner par de simples essais de routine les huiles so- 
lubilisant I'alkylether de polysaccharide. 

[0021] Ces huiles solvant de I'alkylether de polysaccharide conviennent plus particulierement pour la preparation de 
produit de soin des ongles. 

so [0022] Des huiles compl6mentaires, non solvant de Palkyliether de polysaccharide, peuvent en outre etre ajoutees 
dans la composition. Comme huile comp!6mentaire, on peut notamment citer les resines et les gommes liquides a 
temperature ambiante de silicone, les huiles hydrocarbon6es partiellement fluorees, les huiles perfluorees, les huiles 
siliconees exemptes de groupements aromatiques telles que les polysiloxanes Iin6aires ou ramifies comme les poly- 
dimethylpolysifoxanes, les polyethylmethylpolysiloxanes, polyalkylmethylsiloxanes et les polysiloxanes cycliques tels 

ss que octamethylcyclotetrasiloxane, decamethylcyclopentasiloxane ou leurs melanges ; les huiles de silicones fluor6es ; 
les polysiloxanes fonctionnalises par une ou plusieurs fonctions hydroxyles et/ou un ou plusieurs groupements poly- 
ethers tels que les dimethicones copolyols ; les hydrocarbures lineaires ou ramifies, comme I'huile de vaseline, I'iso- 
hexad6cane, I'isododecane. 
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[0023] Les solvants de I'alkyiether de polysaccharide (solvant organique ou huile) peuvent etre presents a raison de 
40 a 99,3 % n poids, par rapport au poids total de la phase organique de la composition, et mieux de 72 % a 98,5 %. 
Les huiles compiementaires p uvent etre ajoutees dans la composition en une quantite pouvant alter de 0 % a 75 % 
en poids, par rapport au poids total de la phase organique, et mieux de 0 % a 50 % en poids. 

5 [0024] Le polymere filmogene present dans la composition selon I'invention peut etre tout polymere couramment 
utilise dans les vernis a ongles n milieu solvant, bien connu de I'homme du metier. A titre d'exemple, le polymere peut 
etre choisiparmi la nitrocellulose, I'acetobutyrate de cellulose, les butyralpolyvinyliques, les resinesalkydes, lesresines 
resultant de la condensation de formaldehyde avec une arylsulfonamide, les polyesters, les polyurethannes, les poly- 
ester-polyurethanes, les poly6ther-polyurethanes, les polymeres radicalaires, notamment de type acrylique, acrylique 

10 styrene et/ou vinylique et leurs melanges. 

[0025] Les polymeres peuvent etre dissous ou disperses dans la composition. I Is peuvent etre generalement presents 
a une teneur allant de 0,5 % a 40 % en poids par rapport au poids total de la composition, et mieux allant de 10 % a 
20 % en poids. 

[0026] Grace a la presence de i'alkyiether de polysaccharide, il est possible d'utiliser, en association, de la silice 
is pyrogenee, notamment pour ajuster la viscosite de la composition, sans nuire a la brillance du film. 

[0027] La silice pyrogenee peut se presenter sous forme de silice pyrogenee hydrophile ou de silice pyrogenee 
hydrophobe. 

[0028] Les silices pyrogenees peuvent etre obtenues par hydrolyse a haute temperature d'un compost volatil du 
silicium dans une flamme oxhydrique, produisant une silice finement divisee. Ce procede permet notamment d'obtenir 
20 des silices hydrophiles qui presentent un nombre important de groupements silanol a leurs surface. De telles silices 
hydrophiles sont par exemple commercialisees sous les denominations "AEROSIL 1 30®", "AEROSIL 200®", "AERO- 
SIL 255®", "AEROSIL 300®", "AEROSIL 380®" par la societe Degussa, "CAB-O-SIL HS-5®", "CAB-O-SIL EH-5®", 
"CAB-O-SIL LM-130®", "CAB-O-SIL MS-55®", "CAB-O-SIL M-5®" par la society Cabot. 

[0029] II est possible de modifier chimiquement la surface de ladite silice, par reaction chimique generant une dimi- 
25 nution du nombre de groupes silanol. On peut notamment substituer des groupes silanol par des groupements 
hydrophobes : on obtient alors une silice hydrophobe. 
[0030] Les groupements hydrophobes peuvent etre : 

des groupements trimethylsiloxyl, qui sont notamment obtenus par traitement de silice pyrogenee en presence de 
30 rhexamethyldisilazane. Des silices ainsi traitees sont denommees "Silica silylate" selon le CTFA (6 dme edition, 

_ 1 995).-Elles sont par exemple commercialisees sous les references J*AEBOSIL,R81 2®." par la„societe Degussa,_ 

"CAB-O-SIL TS-530®" par la societe Cabot. 

des groupements dimethylsilyloxyl ou polydimethylsiloxane, qui sont notamment obtenus par traitement de silice 
pyrogenee en presence de polydimethylsiloxane ou du dimethyldichlorosilane. Des silices ainsi traitees sont de- 
35 nomees "Silica dimethyl silylate" selon le CTFA (6 6mo edition, 1 995). Elles sont par exemple commercialisees sous 

les references "AEROSIL R972®", "AEROSIL R974®" par la societe Degussa. "CAB-O-SIL TS-610®", "CAB-O- 
SIL TS-720®" par la societe Cabot. 

[0031] La silice pyrog6n6e presente de preference une taille de particules pouvant etre nanometrique a micrometri- 
40 que, par exemple allant d'environ de 5 a 200 nm. 

[0032] La silice pyrogenee peut etre presente dans la composition selon I'invention en une quantite allant de 0,1 % 
a 5 % en poids, par rapport au poids total de la phase organique de la composition, de preference de 0,5 % a 1 % en 
poids. 

[0033] II est egalement possible d'introduire dans la composition une argile comme les bentonites organomodifiees, 
45 sans nuire a la propri6t6 du film, gr£ce a la presence de I'alkyiether de polysaccharide. Cette argile peut etre pr6sente 
en une quantite allant de 0,1 % a 3 % en poids, par rapport au poids total de la composition, et mieux de 0,5 % a 1 ,5 
% en poids. Comme bentonites, on peut utiliser ceiles vendues sous les denominations "Bentone 27®", "Bentone 
34®", "Bentone 38®" par la societe Rheox, ou encore sous la denomination "Tixogel LG®" par la societe Sud Chemie. 
[0034] La composition selon I'invention peut egalement comprendre, en plus du polymere filmogene, des agents 
so plastifiants qui permettent de regler la flexibility du film sans affaiblir sa resistance physique. 

[0035] Les agents plastifiants utilisables sont ceux couramment employes dans les compositions de vernis a ongles. 
Comme plastifiants, on peut citer les phtalates de dibutyle, de dioctyle, de di-isobutyle, de dimethoxyethyl, les ben- 
zoates de benzyle, de glyc6ryle; les citrates de triethyle, de tributyle, I'acetyl-citrate de tributyle; les phosphates de 
tributyle, de triphenyle; les glycols; le camphre ainsi que leurs derives et leurs melanges. Les plastifiants peuvent dtre 
55 generalement presents a une teneur allant de 1 % a 30 % en poids par rapport au poids total de la composition, et 
mieux de 5 % a 10 % en poids. 

[0036] Par ailleurs, la composition selon I'invention peut contenir des adjuvants couramment utilises dans les com- 
positions cosmetiques. On peut citer a titre d'exemple d'adjuvants les colorants, les pigments, les nacres, les laques, 
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les agents anti-UV, les agents epaississants, les tensioactifs, les cires, tes parfums, et des actifs de tels que le D- 
panthenol, le phytantriol, tes vitamines et leurs derives, la k6ratine et ses derives, la melanin , le collagene, la cystin , 
le chitosane t s s derives, la biotine, les oligo-elements, la glycerine, les hydrolysats de proteines. les phospholipid s, 
les agents hydratants. Bien entendu, I'homme du metier v ill ra a choistr ce ou ces eventu Is adjuvants, et/ou leur 
5 quantite, de telle manier que les propri6t6s avantageuses d la composition selon I'invention ne soient pas, ou subs- 
tantiellement pas, alt6r6es par I'adjonction envisaged. 

[0037] La composition selon I'invention peut etre avantageusement utilisee pour le traitement, le maquillage, ou le 
soin des matieres keratiniques et/ou des muqueuses selon la nature des actifs utilises. La composition de maquillage 
ppeut etre un vernis a ongles, un eye-liner, un mascara, un fond de teint, un anti-cernes, un fard a paupieres ou a 
10 joues, ou bien encore un rouge a levres. 

[0038] La composition selon I'invention peut avantageusement se presenter sous forme d'un vernis a ongles ou 
d'une composition de soin des ongles. Aussi, I'invention a encore pour objet un composition de soin ou de vernis a 
ongles comprenant un polymere filmogene, une phase organ ique et un alkylether de polysaccharide tels que definis 
prec^demment. 

is [0039] L'invention se rapporte <§galement a ('utilisation d'un alkylether de poiysaccahride tels que defini precedem- 
ment comme agent epaississant d'une composition contenant un polymere filmogene et une phase organique com- 
prenant au moins un milieu sotvant dudrt alkylether. 

[0040] L'invention se rapporte aussi a un procedS de traitement cosm6tique ou de maquillage des matieres kerati- 
niques, et notamment des ongles, et/ou des muqueuses, consistant a appliquer sur les matieres keratiniques et/ou 
20 les muqueuses une composition telle que decrite pr6cedemment. 

[0041] On va maintenant donner des exemples illustrant la presente invention sans toutefois la limiter 

Exemple 1: 

25 [0042] On a prepare une composition de vernis a ongles ayant la composition suivante : 



- polymeres filmogenes (nitrocellulose, r6sine) 


28 g 


- plastifiant 


7g 


- alcool isopropylique 


sg 


- guar 6thyl6 de degre de substitution d'environ 2,5 (1) 


3g 


-pigments 


i g- " 


- acetate de ethyle/acetate de butyle qsp 


100 g 


(1 ) vendu sous la denomination N-HANCE AG 200® par Aquaton 



[0043] Apres application de la composition sur I'ongle et apres sechage, on obtient un film lisse, homogene et brillant. 
Exemple 2: 

[0044] On a prepare un produit de soin des ongles ayant la composition suivante : 



- polymeres filmogenes (nitrocellulose, r6sine) 


14g 


- plastifiant 


3g 


- filtre UV 


0,5 g 


- colorants 


0,1 g 


- silice pyrog£n£e (Degussa 200) 


0,5 g 


- isopropanol 


5g 


- guar 6thyl6 de degn§ de substitution d'environ 2,5(1) 


0,5 g 


- D-Panthenol 


0,5 g 


- phytantriol 


0,1 g 


- acetate de butyl e/acetate d'ethyle qsp 


100 g 


(1 ) vendu sous la denomination N-HANCE AG 200® par AquaJon 



55 [0045] La composition s'applique facilement sur I'ongle et laisse apres sechage un film homogene et brillant qui 
embellit I'etat des ongles. 
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Exemple 3: 

[0046] On a pr6par6 une huit de soin pour ongles ayant la composition suivante : 



- ac6tobutyrate de cellulose 


0,5 g 


- huile mindrale 


5g 


- silice pyrogenee (Degussa 200) 


0,5 g 


- guar 6thy\& de degr§ de substitution d'environ 2,5(1) 


0,5 g 


- additifs (actifs et colorants) 


1 9 


- alcool isopropylique 


sg 


- monomethyl ether de propylene glycol 


3g 


- huile de silicone volatile 


20 g 


- huile vegetale qsp 


100 g 


(1) vendu sous la denomination N-HANCE AG 200® par AquaJon 



[0047] Cette huile de soin s'applique facilement sur fongle et les cuticules ; elle pSnetre par massage dans la matrice 
de I'ongle et dans la tablette ungu6ale. 



Revendications 

1. Composition comprenant un polymere filmogene et une phase organ ique, caracterisd par le fait qu'elle comprend 
un alkyl6ther de polysaccharide form6 de motifs comportant au moins deux cycles osidiques diff6rents, chaque 
motif comportant au moins un groupe hydroxyle substituS par une chatne alkyle hydrocarbonee saturee, la phase 
organique comprenant au moins un milieu solvant de I'alkyl6ther de polysaccharide. 

2. Composition selon la revendication 1 , caracte>is6e par le fait que deux a quatre groupes hydroxyle par motif sont 
substitu6s par une chatne alkyle hydrocarbonee saturSe. 

3. Composition selon Tune quelconque des revendications pr6c6dentes, caract6ris6e-par le fait que la chatne alkyle 
hydrocarbonde satur6e comporte de 1 a 24 atomes de carbone. 

4. Composition selon Tune quelconque des revendications pr6c6dentes, caract6ris6e par le fait que la chatne alkyle 
hydrocarbonee satur6e comporte de 2 a 10 atomes de carbone. 

5. Composition selon Tune quelconque des revendications pr6c6dentes, caract6ris6e par le fait que la chatne alkyle 
est choisie dans le groupe forme par les radicaux m6thyle, ethyle, n-propyle, isopropyle, n-butyle, isobutyle, ter- 
tiobutyle. 

6. Composition selon Tune quelconque des revendications pr6cedentes, caract6ris6e par le fait que les cycles osi- 
diques sont choisis dans le groupe form6 par le mannose, le galactose, le glucose, le furanose, le rhamnose, 
I'arabinose. 

7. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caract^risee par le fait que I'alkyfether de 
polysaccharide est un alkylether d'une gomme choisie parmi la gomme de guar, la gomme de caroube, la gomme 
de karaya, la gomme adragante et leurs melanges. 

8. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caract§ris6e par le fait que I'alkyether est 
un galactomannane alkyle de chame alkyle en C 1 a C 6 et mteux en C 1 a C 3 . 

9. Composition selon Tune quelconque des revendications pr6c6dentes, caracte>is6e par le fait que I'alkylether de 
polysaccharide est de la gomme de guar a chaine 6thyle avec un degre de substitution de 2 a 3. 

10. Composition selon Tune quelconque des revendications prdcedentes, caract^risee par le fait que I'alkylether de 
polysaccharide a un poids mol ecu (aire moyen en poids sup6rieur a 200 000. 
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11. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par I fait que I'alkyleth r d 
polysaccharid est present en une quantite telle qu ie rapport (en poids) d la quantite de phase grasse liquid 
sur la quantite dudit alkylether est choisi dans la gamme allant de 5 a 500. 

5 12. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterise par le fait que I'alkylether de 
polysaccharide est present en un quantite allant de 0,2 a 20 % du poids total de la composition et mieux de 1 ,5 
a 8 % du poids total de la composition. 

13. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que le polymere 
10 filmogene est choisi dans le groupe forme par la nitrocellulose, I'acetobutyrate de cellulose, les butyralpolyvinyli- 

ques, les resines resultant de la condensation de formaldehyde avec une arylsulfonamide, les resines alkydes, 
les polyesters, les acryliques, les polyurethannes. 

14. Composition selon i'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que le polymere 
*5 filmogene est present en une concentration allant de 0,5 % a 40 % en poids, par rapport au poids total de la 

composition. 

15. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que le solvant dudit 
alkylether est un solvant organique 

20 

16. Composition selon I'une quelconque des revendications 1 a 14, caracterisee par le fait que le solvant dudit alky- 
lether est une huile. 

17. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee par le qu'elle comprend au moins une huile 
25 complementaire nbn solvante de I'alkylether de polysaccharide. 

18. Composition selon Tune quelconque des revendications, caracterisee par le fait qu'elle comprend un agent plas- 
tifiant du polymere filmogene. 

30 19. Composition selon I'une quelconque des revendications, caracterisee par le fait qu'elle comprend au moins une 
— _„ „ silice pyrogenee.- - — - — - - ~ — - - - 

20. Composition selon la revendication 1 9, caracterisee par le fait que la silice pyrogenee est presente en une quantite 
allant de 0,1 % a 5 % en poids, de preference de 0,5 a 1 % en poids, par rapport au poids total de la composition. 

35 

21. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait qu'elle comprend au 
moins une argile. 

22. Composition selon la revendication 21 1 caracterisee par le fait que I'argile est presente en une teneur allant de 0,1 
40 % & 3 % en poids, par rapport au poids total de la composition, et mieux de 0,5 % a 1 ,5 % en poids. 

23. Composition de soin des ongles ou de vernis a ongles comprenant un polymere filmogene et une phase organique, 
caracterise par le fait qu'elle comprend un alkylether de polysaccharide tel que defini selon les revendications 1 
a 10 et en ce que la phase organique comprend au moins un milieu solvant dudit alkylether. 

45 

24. Utilisation d'un alkylether de polysaccharide forme de motifs comportant au moins deux cycles osidiques differents, 
chaque motif comportant au moins un groupe hydroxyle substitue par une chame alkyle hydrocarbonee saturee 
comme agent epaississant d'une composition comprenant un polymere filmogene et une phase organique com- 
prenant au moins un milieu solvant dudit alkylether. 

50 

25. Utilisation selon la revendication 24, caracterisee par le fart que I'alkylether de polysaccharide est un alkylether 
d'une gomme choisie parmi la gomme de guar, la gomme de caroube, la gomme de karaya, la gomme adragante 
et leurs melanges. 

55 26. Procede de traitement cosmetique des matieres keratiniques et/ou des muqueuses caracterise par le fait que Ton 
applique sur les matieres keratiniques et/ou sur les muqueuse une composition selon Tune quelconque des re- 
vendications 1 a 22. 
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27. Procede d maquillage des matieres keratiniques et/ou des muqueuses caracterise par le fait que Ton applique 
sur les matieres keratiniques et/ou sur les muqueuse une composition selon Tune quelconque des revendtcations 
1 a 22. 
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